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ALUMINIUM LEMBARAN BE2RGELONBANG 


UNTUK ATAP DAN DINDIDNG 


l. RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi syarat bahan baku, 


tuk-bentuk gelombang, besaran dan toleransi, 


bentukan gelombang, tampak permukaan, uji dimensi 


dan uji toleransi, Sara pengemasan dan syarat penandaan 


untuk sluminjum lembaran berselo"hans untuk atap dan dinding 


2, SYANAT DANA 


BAKU 


Lemparan siur 


dari jenis paduan ali 


1 


Dengan kekerasan temper untuk masing-masing pa 


cr 


duan disesuaikan dengan kebutuhan teknis sesuai 


pada Tabel II SII 119y- 81, Pelat dan Lembaran Alumi- 


Tipe permukaan adalah permukaan rata setelah Cica 
nai dan permukaan bercorak sebagai hasil prcses 


canai tambahan ( embossed ). 


3. BENTUK-BENTUK GELOMBANG 


3.1. Trapezoidal Simetrik 


Besar/lebar punggung dan lembah gelcmbang sama 


Gambar 1 


Trapezoidal Simetrik 
3.2. Trapezoidal Asimetrik 


Besar/lebar punggung dan lembah dalam satu Gg 


lw 


K sama dan darat diadakan penulang 


an pada lembah. 


a 
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Gambar 2 


3.3. Sinuzoidal 


Bentuk gelombang bulat. 


PA EN. 


Gambar 2 


Trapezoidal Simerrik 


Trapezoidal Simetrik 


an 


Catatan : Bentuk gelombang dan tebalnya bahan 
harus disesuaikan dengan pomakainya 


dalam konstruksi. 


4. BESARAN DAN TOLE 


Lembaran aluminium harus memenuhi 2 
leransi sebagai berikut 
4.1. Ketebalan hakan 
Tebal bahan yang diaunakan ada GIS sm sam 


pai dengan 1,2 nm. 


4.2. Toleransi 


Toleransi tebal pad 


3005, 5605 dan 5952 tercantum pada Tahel J 


Tabel 1 


Toleransi Tebal Paduan 


T 


Tebal Nominal (mm ) : 
bm, Me Maa 
0,25 s.d 0,40 | 
O,4l s.d 0,63 | 0,056 : 
0,64 s.d 0,80 | 0,07 | 
0,81 s.d 1,00 | C,98 
| L,01 s.d 1,20 | 0,09 ' 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Toleransi Lebar 


Pengukuran dilakukan dari tengah-tengah pung 


gung gelombang terluar. 


- Untuk lembaran dengan ukuran panjang sampai 
dengan 6 m tcleransi lebar # 5 mm. 


- Untuk lembaran dengan ukuran panjang lepih 


besar dari 6 m toleransi lebar tSmm ditambah 


1 mm untuk setiap peter berikutnya. 


Toleransi Panjang 


- Untuk ls 


Si Batang! 


6m , toleransi ranjang £& 6 mn. 


- Untuk lembaran dengan ukuran lebih besar da 


Catuk seluruh bentux 


Gambar 4 


Teolerangi Ping Ge embung, 


— ama — D5“ mam 


4.6. Toleransi Persesi 


Diagonal antara sudut-sudut yang 


bedaan panjangnya maksimum 20 run. 
Gambar 5 
Toleransi Persegi 
5. PEMBENTUKAN GELOKBANG 
Pembentukan gelombang dilaksanakan & sistim 


rol yang sudah merupakan hasil akhir dari proses 


produksi. 
5.1. Bentuk Gelowbang Trapezoidal. 


R & 9 mm 


Bana nata! 


2 


Gambar & 


Bentuk Gelombang Trapezoidal 
5.2. Bentuk Gelombang Sinuzoidal 


R 1 20 mm 


A 
R | | 
| | 
R 
" 
, i 
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Bentuk Gelombang Sinuzoidal 
6. TAMPAK PERMUKAAN 


Permukaan lembaran harus bebas dari cacat-cacat 


baik berupa korosi, lubang-lubang mautun goresan- 


goresan. 


Ts 


UJI DIMENSI DAN UJI TOLERANSI 


Untuk produksi setiap 300 m, pengukuran dilakukan minimal 
pada 1 lembar contoh uji yang dipilih secara acak dari ukuran 


yang terpanjang. 


CARA PENGEMASAN 


Lembaran aluminium gelombang harus dikemas dengan baik, rapih 
dan terlindung dari kelembaban udara serta tidak rusak sewaktu 


penyimpanan dan pengangkutan. 


SYARAT PENANDAAN 


Kemasan lembarn gelombang diberi tanda yang tidak mudah rusak 
yang meliputi 

- Simbol paduan dan temper 

- ukuran tebal 


- kode produksi 


nama pabrik atau merek dagang. 
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